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Stabile Farbmittelzusammensetzungen 
Beschreibung 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind stabile waBrige Farb- 
mittelzusammensetzungen, enthaltend mindestens einen anionischen 
Farbstoff sowie mindestens ein Pigment und ein polyanionisches 
Verdi ckungsmittel . 

Weiterhin ist Gegenstand der Erfindung die Verwendung dieser 
Farbmittelzusammensetzungen zum Farben von Leder sowie ein Ver- 
fahren zum Farben von Leder mit Hilfe der Farbmittelzusammenset- 
zungen. 

15 

WaBrige Farbmittelzusammensetzungen, z.B. Farbmi ttelf lotten zur 
Lederfarbung, welche Pigmente und anionische Farbstoff e enthal - 
ten, sind seit langem bekannt. Ublicherweise werden diese Farb- 
mi ttelf lotten durch Mischung von festen oder flussigen Pig- 
20 ment- und Farbstoff zubereitungen mit Wasser unmittelbar vor der 
Lederfarbung hergestellt. Solche waflrigen Farbmittelzusammenset- 
zungen sind beispielsweise in EP-B1-0 377 409 und EP-A2-0 344 555 
beschrieben. 

25 Der Nachteil dieses Verfahrens ist, daB vor jeder Farbung ein zu- 
satzlicher Mischvorgang erfolgen muB. Dieser Mischvorgang erf or - 
dert aufwendige Dosiereinrichtungen und birgt die Gefahr variie- 
render Farbmittelzusammensetzungen und damit schlecht reprodu- 
zierbarer Farbeergebnisse. Urn diese Probleme zu vermeiden, wurden 

30 fertige waBrige Mischungen aus Wasser, suspendierten Pigmenten 
und anionischen Farbstoff en hergestellt. Die Verwendung dieser 
Farbmittelzusammensetzungen wird jedoch dadurch erschwert. daB 
die w&firigen Pigmentsuspensionen nicht lagers tabil sind. Die be- 
kannten Farbmittelzusammensetzungen zeigen bei der Lagerung Sedi- 
35 mentation oder neigen zu spontaner Kristallisation, was zu 

Schwierigkeiten bei der Farbmi tteldosierung und zu ungleichmaBi - 
gen FSrbeergebnissen fuhrt. 

Weiterhin sind Farbmittelzusammensetzungen bekannt, die durch 
40 entsprechende Zusatze thixotropes Verhalten zeigen (beispiels- 
weise Trupocor® Schwarz N flussig, Hersteller Trumpler) . Solche 
Zusammensetzungen sind zwar lagers tabil, sind jedoch schwer zu 
handhaben und fuhren z.B. zu Problemen in automatischen Dosier- 
anlagen. 
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Aufgabe d<er vorliegenden Erfindung war es daher, waBrige Farbmit- 
telzusammensetzungen zu~finden, die diese Nachteile uberwinden, 
eine gute Lagers tabili tat aufweisen und eine unproblematische 
Handhabung und Dosierung erm6glichen. 

5 

DemgemaB wurden die eingangs beschriebenen Farbmit telzusammenset- 
zungen gefunden. 

Die erf indungsgemaflen Farbmittelzusammensetzungen enthalten vor- 
10 zugsweise 

5-40 Gew. -% eines oder mehrerer anionischer Farbstoffe, 

2- 30 Gew.-% eines oder mehrere Pigmente, 

1-20 Gew. -% eines polyanionischen Verdickungsmittels und 
15 50-92 Gew. -% Wasser oder uberwiegend waBriges Verdunnungsmittel , 

jeweils bezogen auf die Gesamtmenge dieser vier Komponenten. 

Besonders bevorzugt enthalten die Farbmittelzusammensetzungen 

20 

8-18 Gew. -% eines oder mehrerer Farbstoffe/ 
5-17 Gew. -% eines oder mehrere Pigmente, 

3- 15 Gew. -% eines polyanionischen Verdickungsmittels und 
50-84 Gew. -% Wasser oder uberwiegend waBriges Verdtinnungsmittel . 

25 

Ganz besonders bevorzugt sind Farbmittelzusammensetzungen, ent- 
haltend 

11-14 Gew. -% eines oder mehrerer Farbstoffe, 
30 8-11 Gew. -% eines oder mehrere Pigmente, 

4- 10 Gew.-% eines polyanionischen Verdickungsmittels und 
65-77 Gew. -% Wasser oder uberwiegend waBriges Verdunnungsmittel. 

Als Verdunnungsmittel enthalten die Farbmittelzusammensetzung im 
35 allgemeinen Wasser, jedoch konnen auch andere, mit Wasser misch- 
bare Ldsungsmittel im Verdunnungsmittel enthalten sei. Als derar* 
tige Losungsmittel kommen beispielsweise Alkohole wie Methanol, 
Ethanol, n-Propanol oder Isopropanol oder Glykole wie Ethylen- 
glykol, Diethylenglykol oder Propylenglykol in Betracht. 

40 

Als Farbstoffe kommen alle wasserlosliche Sauref arbstof f e in Be- 
tracht, beispielsweise die an sich bekannten mindestens eine 
Sulfonsauregruppe enthaltenden Azof arbstof fe, Metallphthalocya- 
nine und Anthrachinone. Naturlich sind auch Metal lkomplexe von 
45 anionischen Azof arbstof fen von den Anspruchen mit umfaflt. 
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Als anionische Farbstoffe enthalten die erf indungsgentaBen Farb- 
mittelzusammensetzungen vorzugsweise Sauref arbstof f e der allge- 
meinen Forrael I 



R* R2 



r5 N = N 




N = N A N= N R 6 
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in der die Variablen die folgende Bedeutung haben: 



Hydroxy, Amino oder Was sers toff, wobei einer der Reste 
Hydroxy bedeutet, 

Wasserstoff oder SO3H, wobei einer der Reste S0 3 H bedeu- 
tet , 

ein substituierter oder unsubstituierter Phenyl- oder 
Naphthylrest, 

ein substituierter Phenyl- oder Naphthylrest, wobei min- 
destens ein Substituent eine Amino- oder Hydroxygruppe * 
ist und 

ein Rest 




wobei die aromatischen Ringe substituiert sein konnen, z.B. durch 
Sulfo-, Ci-C 4 -Alkyl- und/ oder Ci-C 4 -Alkoxygruppen. 

R 1 und R2 sind bevorzugt Hydroxy oder Amino, besonders bevorzugt 
ist R 1 Amino und R 2 Hydroxy. 



Rl, R2 

15 

R 3 , R 4 



R5 

20 

R6 



25 

A 



R 3 und R 4 sind bevorzugt S0 3 H-Reste, die vorzugsweise in o-Posi- 
45 tion zur Diazogruppe stehen. 
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Als Reste R 5 komraen z.B. substituierte Naphthyl- oder Phenylreste 
in Betracht, vorzugsweise substituierte Phenylreste. Die aromati- 
schen Ringsysteme kdnnen einfach oder roehrfach, z.B. 1- bis 
3-fach substituiert sein. Als Substituenten konmien beispielsweise 
5 Nitro, Cyano, Halogen wie Chlor oder Brom, SO3H, Hydroxy, Amino, 
C1-C4 -Alkylamino oder -Dialkyl amino, N-Morpholino, Anilino, Tolui- 
dino oder Ci-C4-Alkyl in Betracht, wobei die Nitrogruppe bevorzugt 
ist. Ein besonders bevorzugter Rest R 5 ist p-Nitrophenyl . Weiter- 
hin kommt als Substituent fur die Phenyl- oder Naphthylreste R 5 
10 ein Rest der Formel 



N N ^ in Be tracht, 



15 der substituiert sein kann, z.B. mit Hydroxy, Amino, Ci-C4-Alkyl, 
C3.-C4 -Alkoxy, Chlor, Sulfo oder Toluidino. 

Als Substituenten fur die substituierten Phenyl- oder Naphthyl- 
reste R 6 kommen die fur die entsprechenden Substituenten von R 5 
20 genannten Reste in Betracht. Bevorzugt ist neben Amino- und 
Hydroxygruppen auch der N-Morpholinorest und die S03H-Gruppe. 

Bevorzugte Bruckenglieder A sind 






30 wobei diese Gruppen, wenn sie substituiert sind, bevorzugt einen 
oder mehrere Hydroxyreste tragen. Bevorzugt sind die Phenylen- 
ringe der Bruckenglieder unsubstituiert. 

Als Ci-C4-Alkyl- bzw. -Alkoxysubstituenten kommen generell Methyl, 
35 Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, sec. -Butyl und 
tert. -Butyl bzw. die entsprechende Alkoxyreste in Betracht. 



40 



45 
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Neben den Farbstoffen der Formel I kommen als Bestandteile der 
erf indungsgemaBen Farbraittelzusainmensetzungen Sauref arbstof f e der 
Formel II 

5 

OH 



10 




N0 2 



15 Oder davon abgeleitete Metal Ikomplexe in Betracht, wobei die Va- 
riablen die folgende Bedeutung haben: 

B ein substituierter Phenyl en- Oder Naphthylenrest , wobei ein 
Substituent eine Hydroxygruppe in o-Stellung zur Diazogruppe 
20 ist und 

R 7 Wasserstoff oder ein Rest 



25 




der substituiert sein kann, z.B. mit Hydroxy, Amino, 
30 Ci-C 4 -Alkylamino, Di -Ci -C 4 -Alkylamino, Ci-C 4 -Alkyl, 

C!-C 4 -Alkoxy oder Halogen wie z.B. Chlor. 

Als Reste B kommen verschiedene substituierte Phenylen- oder 
Naphthylenreste in Betracht. Die Substituenten konnen aus der 
35 Gruppe der als Substituenten der Phenyl- oder Naphthylreste R* g< 
nannten Reste stammen. Bevorzugt ist, neben der Hydroxygruppe in 
o-Stellung zur Diazogruppe eine weitere p-standige Hydroxygruppe 
sowie die N- Acetyl aminogruppe. 



40 Als Ci-C 4 -Alkylsubstituenten der Phenyldiazo- und Naphthyldiazore- 
ste R 7 kommen Methyl, Ethyl, n- Propyl, Isopropyl, n- Butyl, Iso- 
butyl, sec. -Butyl und tert. -Butyl in Betracht. Die d -C 4 -Alkoxy- 
substituenten sowie die C x -C 4 - Alkylamino und Di -c x -C 4 - Alkylamino- 
substituenten konnen die gleichen Alkylreste enthalten. 
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Bevorzugte Reste R 7 sind Wasserstoff , 



CI 

— N=N— und — N=N— 



HO 



HO 



10 



Besonders bevorzugte Farbstoffe der Formel II sind 



15 



20 



H0 3 S 



OH HO^ 



y 



0 2 N 



Ha 



25 



30 



35 




0 2 N 



und lib 



OH HO N= N 

H0 3 S— N=N— oh HO^ 

y 

o 2 n 



ci 



lie 



40 



Bevorzugt werden von den Farbstoffen der Formel II Metall- 
komplexe, insbesondere Chromkomplexe, eingesetzt. 



45 
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Farbstoffe der Formeln I und II sind allgemeine bekannt, z.B. aus 
J.F. Feeman in Venkataraman, "'The Chemistry of Synthetic Dyes", 
Vol. VIII, S. 37 ff. Academic Press 1978 , oder sind in an sich 
bekannter Weise herstellbar. 

5 

Die erf indungsgemaBen Farbmittelzusammensetzungen enthalten vor- 
zugsweise Farbstoffe und Pigmente jeweils gleicher Farbe, wobei 
Brauntone und Schwarz, insbesondere Schwarz bevorzugt sind. 

10 Als Pigmente, die in den erf indungsgemaBen Farbmittelzusammenset- 
zungen enthalten sein konnen, kommen sowohl anorganische wie auch 
organische Pigmente in Betracht. 

Anorganische Pigmente, die im erf indungsgemaBen Verfahren als 
15 Farbmittel dienen, sind fur schwarze Farbmittelzusammensetzungen 
bevorzugt Rufle und fur braune bevorzugt Eisenoxide. 

Organische Pigmente, die im erf indungsgemaBen Verfahren als Farb- 
mittel dienen, sind beispielsweise solche aus der Klasse der 

20 Monoazopigmente (z.B. Produkte, die sich von Acetessigarylid- 

derivaten oder von p-Naphtholderivaten ableiten) , verlackte Mono- 
azofarbstof fe, wie verlackte P-Oxynapthoesauref arbstof f e, Disazo- 
pigmente, kondensierte Disazopigmente, Isoindolinderivate, 
Derivate der Naphthalin- oder Perylentetracarbonsaure, Anthra- 

25 chinonpigmente, Thioindigoderivate, Azomethinderivate, Chin- 
acridone, Dioxazine, Pyrazolochinazolone, Phthalocyaninpigmente 
oder verlackte basische Farbstoffe, wie verlackte Triarylmethan- 
f arbstof f e. 

30 Beispielhaft seien die anorganischen Pigmente Pigment Yellow 42 
(C.I. 77 492), Pigment White 6 (C.I. 77 891), Pigment Blue 27 
(C.I. 77 510), Pigment Blue 29 (C.I. 77 007), oder Pig- 
ment Black 7 (C.I. 77 266) sowie die organischen Pigmente Pigment 
Yellow 1 (C.I. 11 680), Pigment Yellow 3 (C.I. 11 710), Pigment 

35 Yellow 16 (C.I. 20 040), Pigment Yellow 17 (C.I. 21 705, Pig- 
ment Yellow 42 (C.I. 77 492), Pigment Yellow 74 (C.I. 11 741), 
Pigment Yellow 83 (C.I. 21 108), Pigment Yellow 106, Pigment 
Yellow 108 (C.I. 68 240), Pigment Yellow 113, Pigment Yellow 117, 
Pigment Yellow 126, Pigment Yellow 139, Pigment Yellow 185, Pig- 

40 ment Orange 5 (C.I. 12 075), Pigment Orange 13 (C.I. 21 110), 

Pigment Orange 34 (C.I. 21 115), Pigment Orange 36 (C.I. 11 780), 
Pigment Orange 43 (C.I. 71 105), Pigment Orange 67, Pigment Red 3 
(C.I. 12 120), Pigment Red 48:1 (C.I. 15 865:1), Pigment Red 48:4 
(15 865:4), Pigment Red 101 (C.I. 77 491), Pigment Red 112 

45 (C.I. 12 370), Pigment Red 122 (C.I. 73 915), Pigment Red 123 
(C.I. 71 145), Pigment Red 146 (C.I. 12 485), Pigment Red 169 
(C.I. 45 160:2), Pigment Red 170, Pigment Violet t 19 
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(C.I. 46 .500), Pigment Violett 23 (C.I. 51 319), Pigment Vio- 
lett 27 (C.I. 42 555:3)-; Pigment Blue 1 (C.I. 42 595:2), Pigment 
Blue 15:1 (C.I. 74 160), Pigment Blue 15:3 (C.I. 74 160), Pigment 
Blue 61 (C.I. 42 765:1), Pigment Green 7 (C.I. 74 260), Pigment 
5 Green 8 (C.I. 10 008) Oder Pigment Green 36 (C.I. 74 265) ge- 
nannt. 

Als weitere wesentliche Komponente enthalten die erfindungs- 
gemaflen Farbmittelzusammensetzungen ein polyanionisches Verdik- 

10 kungsmittel. Unter polyanionischem Verdi ckungsmittel soil dabei 
ein wasserldsliches Polymeres verstanden werden, welches bei neu- 
tralem oder alkalischem pH-Wert negativ geladene Gruppen tragt 
und in diesem geladenen Zustand die Verdickung waflriger Losungen 
und Suspensionen bewirkt. Als Verdi ckungsmittel kommen ionische 

15 Derivate verschiedener Polyraerer wie Cellulose, z.B. Carboxy- 
methylcellulose oder Polymere oder Copolymere der Acrylsaure und 
Methacrylsaure in Betracht. Auch Polymere oder Copolymere mit 
Sulfonsaure- oder Phosphonsauregruppen konnen als Verdickungsmit- 
tel dienen. Weiterhin konnen durch Kombination verschiedener Ver-. 

20 dickungsmittel die Eigenschaf ten der Farbmittelzusammensetzungen 
gezielt beeinfluBt werden. Bevorzugte Verdickungsmittel sind 
wafirige Dispersionen von Copolymeren aus Ethylacrylat , Acrylsaure 
und Methacrylsaure, insbesondere in Form ihrer Ammoniumsalze . 
Diese Verdickungsmittel zeigen ihr grofltes Verdickungspotential 

25 bei pH-Werten uber pH 7,5. Im ungeladenen Zustand, d.h. bei pH- 
Werten zwischen 2 und 3, zeigen die bevorzugten Verdickungsmittel 
dagegen eine niedrige Viskositat von ca. 1 bis 10 mPa s (bei 
23°C) . 

30 Die Farbmittelzusammensetzung kann gewunschtenf alls auch weitere 
Zusatze enthalten. Neben Zusatzen, die ilblicherweise in Farbmit- 
telzusammensetzungen eingesetzt werden, sind besonders 
oxalkylierte Amine und oxalkylierte Alkohole geeignet. 

35 Unter oxalkylierten Aminen, die in den erf indungsgemaBen Farbmit- 
telzusammensetzungen enthalten sein konnen und die im allgemeinen 
mindestens 20 Kohl ens t of f a tome besitzen, sind sekundare oder ter- 
ti&re Amine zu verstehen, die Kohlenwasserstof f reste aufweisen, 
die gesattigt oder ungesattigt sind, wobei mindestens einer die- 

40 ser Reste durch ein oder mehrere Sauerstof f atome unterbrochen 

ist. Die Kohlenwasserstof f reste sind dabei geradkettig, verzweigt 
oder cyclisch und gegebenenf alls durch eine oder mehrere Imino- 
gruppen unterbrochen und/oder durch ein oder mehrere, z.B. 1 bis 
5 Hydroxygruppen substi tuiert . 
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Die Herstellung dieser oxalkylierten Amine sowie bevorzugte 
Strukturen sind in der~deutschen Patentanmeldung DE-A- 3818183 be- 
schrieben. Die oxalkylierten Amine bewirken, besonders bei der 
Lederf arbung, eine bessere Durchf arbung. Die Konzentration der 
5 oxalkylierten Amine in den Farbmittelzusammensetzungen hangt von 
der spateren Verwendung ab. Zur Lederf arbung wird der Anteil 
bevorzugt so gewahlt, daB die Amine in einer Menge von 0,1 bis 
5 Gew.-%, vorzugsweise 0,3 bis 3 Gew.-%, insbesondere 0,3 bis 
2 Gew. -%, jeweils bezogen auf das Feuchtgewicht des zu farbenden 
10 Leders, eingesetzt werden. 

Ein weiterer vorteilhaf ter Zusatz sind oxalkylierte Alkohole. 
Unter oxalkylierten Alkoholen, die im erf indungsgemaBen Verfahren 
zur Anwendung kommen konnen, sind solche Alkohole zu verstehen, 

15 die einen Kohlenwasserstof f rest aufweisen, der gesattigt oder un- 
gesattigt und durch ein oder mehrere Sauerstof f atome unterbrochen 
ist. Der Kohlenwasserstof f rest ist dabei geradkettig, verzweigt 
oder cyclisch und gegebenenf alls durch Hydroxygruppen substi- 
tuiert. Bezuglich der Herstellung und bevorzugter Strukturen wird 

20 wiederum auf DE-A-3818183 verwiesen. 

Weiterhin ist es oft vorteilhaft, der Farbmittelzusammensetzung 
etwas Wasser zuzusetzen, um die gewunschte Konsistenz einzustel- 
len. 

25 

Die erf indungsgemaBen Farbmittelzusammensetzungen eignen sich be- 
sonders zum Farben von Baumwolle, Wolle, Polyamiden und Leder. 
Besonders bevorzugt ist die Verwendung der Farbmittelzusammenset- 
zung zur Farbung von Leder . 

30 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Farbung von Leder wird vor- 
teilhaft so ausgefuhrt, daB man das zu farbende Leder zunachst 
einer Vorbehandlung, z.B. einer Nachgerbung, Neutralisation und/ 
oder Walke unterwirft. 

35 

Das solchermaBen vorbehandel te Leder wird dann mittels eines an 
sich bekannten Ausziehverf ahrens unter Verwendung einer 
erf indungsgemaBen Farbmittelzusammensetzung ausgefarbt: 
Beispielsweise farbt man das Leder in einer waBrigen Losung mit 

40 einem Flottenverhaltnis von 1:1,5 bis 1:20, vorzugsweise 1:2 bis 
1:10 und einer Tempera tur von z.B. 20 bis 100°C, vorzugsweise 40 
bis 60°C. Man verwendet je nach Art des zu farbenden Leders z.B. 
0,25 bis 15 Gew. -%, vorzugsweise 1,0 bis 10 Gew.-%, bezogen auf 
das Gewicht des Leders, der jeweiligen Farbmittelzusammensetzung. 

45 Auch die Farbedauer hangt von der Art des zu farbenden Leders ab, 
betragt aber im allgemeinen z.B. 20 bis 180 Minuten. 
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Dem Farbebad kdnnen gegebenenf alls vor, w&hrend Oder nach der 
F£rbung weitere allgemein ubliche Zusatze, z.B. Netzmittel, 
Egalisiermittel, Farbvertief ungsmittel und/oder Fettungsmi ttel 
zugegeben werden. Besonders vorteilhaft ist die Anwesenheit der 
5 obengenannten oxalkylierten Amine und/oder Alkohole. Am Ende des 
Farbevorgangs kann vorteilhaft angesduert werden, z.B. mit Amei- 
sens&ire. Nach kurzer Einwirkungszeit beendet man dann den F&rbe- 
vorgang. Die Fertigstellung des gefarbten Leders erfolgt in an 
sich bekannter Weise. 

10 

Das erf indungsgemSBe F&rbeverf ahren ist fur alle Ledersorten, 
z.B. Narben- und Rauhleder, Chromleder, nachgegerbte Leder oder 
Velourleder von Ziege, Schaf, Rind und -Schwein geeignet. Man 
erh&lt gleichm&Bige tiefe, gut deckende Farbungen mit guten All- 
15 gemein-Echtheiten. 

Beispiel 1 

75 g einer wafirigen schwarzen Farbstof f mischung , enthaltend die 
20 Farbstof fe la und Ila (in einem Mischungsverhaltnis Ia/IIa = 
1 : 2) in einem Gehalt von zusammen 20 Gew.-% wurden mit 30 g 
einer RuB-Pigmentdispersion (40 Gew. -% RuB-Pigment) 10 min 
verruhrt. AnschlieBend wurden langsam unter Ruhren 5 ml eines 
Verdickungsmittels auf Basis einer wSBrigen Dispersion eines 
25 Copolymers aus Ethylacrylat, AcrylsSure und Methacrylsaure (Late- 
koll®D, Hersteller BASF AG, Ludwigshaf en) zugegeben und 60 min 
verruhrt. Dann wurde mit 4 ml Wasser die gewunschte Konsistenz 
eingestellt. 

30 Die Farbmittelzusammensetzung wurde fur 2 Monate bei 20°C gela- 
gert. Dabei wurde keine Sedimentation bzw. Serumabscheidung be- 
obachtet. Die Farbmittelzusammensetzung konnte ohne Probleme in 
einer automatischen Dosieranlage verwendet werden. 

35 Bin Vergleichsversuch mit der gleichen Farbmittelzusammensetzung, 
jedoch ohne das Verdickungsmittel , ergab eine Mischung, die be- 
reits nach zwei Tagen deutliche Sedimentation und Serumbildung 
zeigte. 

40 



45 
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In analpger Weise wurden die weiteren Farbmittelprfcparationen 
hergestellt: 



Beispiel 


Farbstof f 


Pigment 


Farbton 


2 


Farbstoff la, 
30 gew. -%ig 


Rufi- Pigment - 
dispersion 


Schwarz 


3 


Farbstoff Ila, 
20 gew. -%ig 


RuB- Pigment - 
dispersion 


Schwarz 



10 Beispiel 4 



70 g einer waBrigen dunkelgrunen Farbstof f mis chung, enthaltend 
Farbstoff II in einem Gehalt von 20 Gew. -% wurden mit 25 g einer 
Pigmentdispersion (50 Gew. -% Pigment) bestehend aus 90 Gew. -% 

15 C.I. Pigment Green 7 (74260) und 10 Gew.-% C.I. Pigment Blue 

(74160) (Feststoffzusammensetzung) 10 min verruhrt. AnschlieBend 
wurde langsam unter Ruhren 1 g eines Verdickungsmittels auf Basis 
einer waBrigen Dispersion eines Copolymers aus Ethylacrylat, 
Acrylsaure und Methacrylsaure (Latekoll d, Hersteller BASF AG, 

20 Ludwigshafen) zugegeben und 60 min verruhrt. 

Die Farbmittelzusammensetzungen wurde far 1 Monat bei 20°C ge- 
lagert. Dabei wurde keine Sedimentation bzw.' Serumabscheidung be- 
obachtet. Die Farbmittelzusammensetzung konnte ohne Probleme in 
25 einer automatischen Dosieranlage verwendet werden. 



30 



35 



40 



45 
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Patentanspruche 

1. Stabile waBrige Farbmittelzusammensetzungen, enthaltend min- 
5 destens einen anionischen Farbstoff sowie mindestens ein Pig- 
ment und ein polyanionisches Verdi ckungsmitt el . 

2. Farbmittelzusammensetzungen nach Anspruch 1, enthaltend 

10 5-40 Gew. -% eines oder mehrerer anionischer Farbstoffe, 

2-30 Gew, -% eines oder mehrerer Pigmente, 
1-20 Gew.-% eines polyanionischen Verdickungsmittels und 
50-92 Gew.-% Wasser oder uberwiegend w&Briges Verdunnungs- 
mittel. 



15 



20 



25 



jeweils bezogen auf die Gesamtmenge dieser vier Komponenten. 

3. Farbmittelzusammensetzungen nach Anspruch 1, enthaltend als 
anionischen Farbstoff einen durch mindestens eine Sulfon- 
sauregruppe substituierten Farbstoff aus der Gruppe der Azo- 
farbstoffe, der Metal lphthalocyanine oder Anthrachinone . 

4. Farbmittelzusammensetzungen nach Anspruch 1, in denen ein 
Saurefarbstoff der allgemeinen Formel I 



40 




30 

enthaltend ist, in der die Variablen die folgende Bedeutung 
haben: 

35 R 1 , R 2 Hydroxy, Amino oder Wasserstoff , wobei einer der Re- 

ste Hydroxy bedeutet, 

R 3 , R 4 Wasserstoff oder S03H, wobei mindestens einer der Re- 
ste S0 3 H bedeutet, 



R 5 ein substituierter oder unsubstituierter Phenyl- oder 

Naphthylrest, 



45. 



ein substituierter Phenyl- oder Naphthylrest, wobei 
mindestens ein Substituent eine Amino- oder Hydroxy- 
gruppe ist und 
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-Q-.O-Q . 0---Q . 

oder £j)~ S ° 2NH 



wobei die aromatischen Ringe substituiert sein kon- 
nen. 

5. Farbmittelzusammensetzungen nach Anspruch 1, in denen ein 
Sauref arbstof f der Formel II 



H0 3 S (/ \) N= N B R 7 11 




oder eines davon abgeleiteten Metallkomplexes enthalten ist, 
in der die Variablen die folgende Bedeutung haben: 

B ein substituierter Phenylen- oder Naphthylenrest , wobei 
ein Substituent eine Hydroxygruppe in o-Stellung zur 
Diazogruppe ist und 

R 7 Was sers toff oder ein Rest 



— N=N— <Q> oder — N=N— 




der im aromatischen Ringsystem substituiert sein kann. 

6. Farbmittelzusammensetzungen nach Anspruch 1, wobei die Pig- 
mente und Farbstoffe schwa rz sind. 

7. Farbmittelzusammensetzungen nach Anspruch 1, in denen als 
Pigmente Ruflpigmente enthalten sind. 
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8. Farbmittelzusammensetzungen nach Anspruch 1, in denen als 
Pigment e ein oder mehrere Eisenoxide en thai ten sind. 

9. Farbmittelzusammensetzungen nach Anspruch 1, in denen als po- 
5 lyanionisches Verdi ckungsmitt el Acrylsaurepolymere oder 

-copolymere enthalten sind. 

10. Verwendung von Farbmittelzusammensetzungen nach Anspruch 1, 
zum Farben von Leder. 

0 

11. Verfahren zum Farben von Leder nach dem Ausziehverf ahren, da- 
durch gekennzeichnet, daB man auf das Leder eine wafirige 
Flotte enthaltend eine Farbmittelzusammensetzung gemafi An- 
spruch 1 einwirken lafit. 
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